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La pr^smte invention concerne une composition nouvelle de 
colle medicale. 

La colle proposde est utilisde pour la reunion de divers tissus 
mous de 1' organisms pendant les operations chirurgicales . En fonction 

5 de la grandeur de la plaie a traiter on peut utiliser la colle soit 
ind^pendamment , soit en combinaison avec une suture ou une auto-greffe 

La colle de 1' invention peut aussi Stre utilis^e dems les 
domaines suivants : dans la chirurgie des organes de la respiration 
- pour I'affermissement supplementaire du moignon de la bronche 

10 apres une suture manuelle ou mecanique, pour la fermeture de la plaie 
du parenchyme pulmonaire (a I'etat' pur ou en coml)inaison avec 
un lambeau de plfevre), pour la fermeture plus herm^tique et 
I'affermissement de 1' anastomose de I'arbre tracheo-broncjiique, pour 
la fermeture de I'insuff isance du moignon de la bronche et de la 

1 5 f istule bronchique ; dans la chirurgie cardio-=vasculaire pour la 
fermeture hermetique des sutures du coeur et des vaisseaux pendant 
les operations avec utilisation de la circulation artificielle du 
sang, de mSme que pour l*arr§t de I'li^morragie parenchymatique liee k 
I'emploi de I'h^parine dans la chirurgie des voies biliairea et du foie 

20 pour la fermeture des surfaces des plaies du foie, potir la fermeture 
hermetique des sutures des canaux biliaires ; dans I'urologie opdra- 
toire pour le collage de la plaie apr^s la resection du p6le du 
. rein, pour le collage des sections nephrotiques du bassinet, pour le 
collage des sections de l^ur^tfere, pour la fermeture hermetique 

25 des sutures pendant la fermeture des plaies de la vessie 

urinaire - ; dans la chirurgie des organes de digestion - pour la 
fermeture plus hermetique et I'affermissement des anastomoses 
intra-intestinales , oesophagiennes -gastriques, oesophagiennes - 
intestinales, etc*; dans 1 ' ophtalmoehirurgie - lors de la fermeture 

30 des plaies de la cornee et lors de 1 ' operation de transplantation 
par couche de la cornee ; dans la neuro-chirurgie - lors de la 
fermeture des plaies de la dure-mfere . • 

On connalt de bien une colle medicale de composition suivante 
(pourcentages en poids): ethyl - cyanacrylate 92 k 80 ; 

35 polyvinylacetate (k poids moleculaire de I5OOO a 20000 ) 8 k 20. 

Pour preparer cette colle connue il faut dissoudre prealable- 
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ment le polyvinylac^tate dans le chlorure d'ethyle et introduire 
la solution obtenue dans I'^thylcyanacrylate. On elimine le 
chlorure d'ethyle par pompage de la composition au-dessus du 
pentoxyde de phosphore. 

5 Les inconvenients d'une telle colle sont les suivants : 

fragilite de la pellicule collante, due a I'emploi, en quality 
de base, de 1* ethyl -iC -cyanacrylate, et impossibilite d'appli- 
quer la colle sur la surface de la plaie par pulverisation, a 
cause de la polymerisation rapide de ladite colle k I'etat-fine- 

10 ment disperse. 

En outre, I'ab^nce^de coloration rend difficile le controle 
de I'uniformite d'application de la colle et son identification 
sur les tissus k r^unxr. En ophtalmologie et en neur o-chirurgie , la 
stability du collage des tissus k reunir au moyen de ladite colle 

15 est, dans beaucoup de cas insuffisante. Cela r^duit le domaine de 
son utilisation, 

le but de la pr^sente invention est d'eliminer les inconvenients 
mentionn^s ci-dessus, 

A cet effet, les auteurs de la prdsente invention proposent 
20 une composition de colle assurant la stability et I'^lasticit^ de 
la pellicule collante, favorisant la cicatrisation des plaies et 
permettant de contr6ler la zone d'application de la colle et de 
cr^er une pellicule collante d'^paisseur uniforme, 

Oes problfemes sont r^solus du fait qu'une colle m^dicale 
25 du type- ^-a- base de o{ -cyanacrylate et d'un plastifiant, comprend, 



selon 1* invention, les composants suivants ( ^ en poids ): 

ethoxy ethyl - dl -cyanacrylat e 96 , 95-84 , 9 

others polyvinylbutyliques, a 
viscosite caracteristique de 10 a 

30 1 5 (§/sb1)I1^^.^,^^ .••.3-15 

j ^^^rant gras vert a I'anthra^uinone. • . , . . .... ... .0^02-6. jlO~^ 

De preference, la composition de la colle propos^e a la 
-composition suivante: 

ethoxyethyl - oC -cyanacrylate 94,18 

35 ethers polyvinylbutyliques 

3 —1 

k viscosity caracteristique de 10(g/cm^) 5f80 

colorant gras vert k 1 ' anthraquinone 0,02 
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la fabrication de la colle ddcrite s'effectue de la manlfere 
suivante • 

les composants de depart, c'est-k-dire 1' dthoxy^thyl -o( - 
cyanacrylate, les others polyvinylbutyliques k viscositd caract^- 
5 ristique de 10 k 15 (g/cm^) et le colorant gras vert k I'sinthra- 
quinone sont m^lang^s dans une atmosphere de gaz inert e sec (azote, 
argon, etc). Si lee Others polyvinylbutyliques contiennent des 
impuret^s volatiles, on lea ^limine par chauffage jusqa'k 50~600C 
sous une pression r^siduelle de 1mm.de Hg.. Apres le melange des 
10 composants initiaux, le recipient dans lequel s'effectue la 

fabrication de la composition est ferm^ herm^tiquement et maintena 
3 heures deins un appareil vibrateur mecanique. La colle fabriqude 
est conditionn^e en doses de 1ml dans des ampoules en polyethylene 
d'une capacity de 1,5 ^- 2 ml, qu*on ferme hermetiquement ou qu'on 
15 soude. La colle est stock^e k une temperature de 0 k 4°C. Le d^lai 
d ' utilisation est de 6 mois. 

Lors de 1' utilisation on applique la colle sur la surface de 
la plaie directement k partir de 1* ampoule (on perce prdalablement 
1' ampoule k I'aide d*une aiguille sterile) ou k l^aide de diverses 
20 baguettes, spatules et pinceaux en matiferes polymeres synth^tiques. 
On pent aussi appliquer la colle k I'aide d* instruments sp^ciaux 
et de pulv^risateurs. 

Avant 1' application de la colle il faut s^cher au maximum 
les surfaces k r^unir k I'aide d'un tampon de gaze, puis avec 
25 unlampon imbibe d'alcool et d' ether. 

La colle medicale proposee a ete essayee dans les cliniques 
sur 150 malades, pour la fermeture de la couche de la vesicule 
biliaire^ pour I'affernissement du moignon du canal cystique (15 
malades). Dans ce cas, la colle a ete appliquee directement k 
30 partir de 1* ampoule. On n'a pas observe de complications. 

Pour les blessures penetrantes du globe occulaire et pour la 
fixation du transplant lors de la transplantation par couche de la 
comee (15 malades), on a applique la colle k I'aide d'un capillaire 
en polyethylene. Dans aucun cas on n'a observe d' exfoliation. La 
35 guerison des plaies s'est effectuee sans complications. 

La coUe a ete essayee lors des operations du poumon en 
relation avec la tuberculose, pour former hermetiquement les 
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dechirures du parenchyme pulmonair e , pour une ferine ture plus 
herm^tique des sutures mecaniques , du plastique musculaxre du 
moignon de la bronche principale (18 malades). 

Pour 1' application de la colle on a utilise soit des instru- 
ments speciaux, soit un pulverisateur, Dans tous les cas on a 
obtenu une fermeture absolument hermdtique de la jonction. Lors de 
1* utilisation de la colle pour la fermeture des defauts du paren- 
chyme renal, pour la fermeture plus hermit ique des moignons des 
bronches principale et lobaire, pour la liquidation de fistules 
bronchiques (15 malades), on a appliqu^ la colle par pulverisation. 
On 'na pas observe de complications dans la periode post-operatoire . 

On a en outre essay^ la colle dans les cas suivants : kerato- 
plastie superf icielle affermissante (10 malades); fixation de 
keratotransplants lors de la transplantation partielle, par couches, 
de la cornde de sujets atteints de kdratite r^cidivante herpdtique 
et de ptdrygion (6 malades); apres traitement chirurgical pour le 
retablissement de la chambre ant^rieure, la reposition et 1' excision 
de I'iris, 1' elimination des masses cataract^es (4 malades). On a 
applique la colle h l*aide de baguettes et de spatules en matifere 
synth^tique polym^re On n*a pas constats d*effets secondaires ni de 
contre-indications • Dans tous les cas d' utilisation de la colle, 
la cicatrisation a eu lieu sans complications. 

La nouvelle colle m^dicale proposde, par ses propri^tes. 
physico-mdcaniques, physico-chimiques et m^dico-biologiques, pre- 
sente une s^rie d'avantages par rapport h la composition de la 
colle connue. La pellicule collante se formant lors du collage 
des tissus d'un organisme vivant est doude d'une stability et d'une 
elasticity plus grand6^. 

L* introduction des ethers poly vinylbutyliques dans la composi- 
tion de colle exerce une influence favorable sur le processus de 
cicatrisation. La coloration verte fonc^e de la colle permet de 
contrSler facilement la zone d' application de la colle, tandis 
qu'une application locale et dos6e permet de cr^er une pellicule 
collante uniforme en dpaisseur. 

Contrairement h. la colle connue, la colle propos^e pent Stre 
appliquee sur les surfaces h coller par pulverisation. En outre, la 
colle polym6ris6e peut facilement Stre ^limin^e des appareils. 
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outils et gants chirurgicaux a I'aide de dissolvants facilement 
disponibles ( alcool et acetone )- tandis que la colle traditionnelle 
polym^ris^e ne ae dissout entierement que dans le nitromethane 
et le dim^thylsulfoxyde. 
5 Pour une meilleure comprehension de la pre sent e invention 

plusieurs exemples non limitatifs de composition de la colle 
medicale conforme a 1' invention sont decrits ci-apres, 
Exemgle 1_. 

Colle medicale de composition suivante (96 en poids). 
ethoxyethyl -0^ -cyanacrylate 94,18 
ether polyvinylbutylique k 

viscosity caract^ristique de 10 (g/cm^)~^ 5,80 
colgrant gras vert k I'anthraquinone 0,02 • 

Avant d'introduire 1' ether polyvinylbutylique et le colorant 
dans la composition collante,on les s^che jusqu'^ I'obtention d'un 
poids constant k la temperature de 60 °C et sous une pression rdsi- 
duelle de 1 mm.de Hg. La preparation de la composition coll ante 
s'effectue dans une atmosphere d' argon sec. L» ether polyvinylbuty- 
lique et le colorant dans les proportions indiqu^es sont introduits 

20 

dans un recipient en verre, oh on verse aussi I'dthoxy^thyl - K - 
cyanacrylate. On ferme le recipient herm^tiquement k l*aide d'un 
bouchon en poly^thylfene qu*on recouvre de paraffine, et on le 
place sur un appareil de vibration m^canique. Aprfes 4 heures se 
. forme une masse homogene de couleur bleue-vert fence, Le condition- 

25 

nement de la colle k raison de 1 ml dans des ampoules en polydthy- 
l&ne fermees hermdtiquement s'effectue; dans une atmosphere d' argon 
sec. 

Les ampoules contenant la colle sont placees dans des dprou- 
vettes en verre k silicagel indicateur, qu'on ferme herm^tiquement 
a I'aide de bouchons en pcly^thylfene, 
Exemple_2. 

Colle medicale de composition suivante {% en poids): 
ethoxyethyl - -cyanacrylate 96,95 
ether polyvinylbutylique k viscosity 

caracteristique de 10 ig/onr)^ 3 
colorant gras vert k I'anthraquinone 0,05 
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Pour preparer la colle m^dicale, on introduit( en atmosphere 
d'azote sec) 587,8 g d' ethoxy ethyl- -cyanacrylate dans un 
ballon muni d*un agitateur mecanique. Tout en melangeant sans cesse, 
on verse goutte h goutte dans le ballon contenant I'ethoxyethyl -dk 

-cyanacrylate , 12g d' ether polyvinylbutylique a viscosite 
caracteristique de 10 (g/cm et on ajoute 0,20g de colorant gras 
vert a 1 • anthraquinone , s^che jusqu'a I'obtention d'un poids 
constant. Apres la formation d*une masse homogene on cesse de 
melanger. Le conditionnement de la colle s'effectue d'une maniere 
analogue h I'exemple 1* 
Exemple 3* 

colle m^dicale de composition suivante {%en poids): 

ethoxyethyl - -cyanacrylate 84,9 

ether polyvinylbutylique h viscosite 

3—1 

caracteristique de 15 (g/cm ) 15 
colorant gras vert k l^anthraquinone 0,1 
On prepare la colle d'une manifere analogue a 1' exemple 2. 
Pendant le conditionnement de la colle on melange periodiquement 
la composition collante pour eviter 1' exfoliation de celle-ci. 
Avant d'utiliser la colle il faut agiter 1* ampoule la contenant. 

Bien entendu, 1' invention n'est nullement limit ee aux modes 
de realisation decrits et representes qui n/ont ete donnes qn^h 
titre d' exemple. En particulier, elle comprend tons les moyens 
constituant des equivalents techniques des moyens decrits ainsi 
que leurs combinaisons, si celles-ci sont executees suivant son 
esprit et mises en oeuvre dans le cadre des revendications qui 
suivent. 
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fisvBiriiicAaJioirs 



I,- Colle m^dicale k base de -cC -cyanacrylate et d'un 
plastifiant, caractdris^e en ce qu'elle comprend les composants 



suivanta (pour cent ages pond^raux) : 

6 thoxy 6thyl - 0l -cyanacrylat e * 96 , 95-84 , 9 

5 others polyvinylbutyliques k viscosity 

caraet^ristiques de 10 ^ 1 5 (g/cm'^)"'^ , - 15 

colorant gras vert h I'anthraquinone. .0,02 - 0,10 

2#- Colle m^dicale suivant la revendication 1 , caract^ris^e 
en ce qu'elle comprend les composants suivants, en pourcentage 
10 pond^raux: 

dthoxy^thyl-M^ -cyanacrylate • 94, 1 8 

others polyvinylbutyliques 

3 —1 

h viscosite caracteristiques de 1 0 (g/cm ) .......... 5 , 80 

colorant gras vert k I'anthraquinone 0,02 

15 



Erratum b,i. Brevetn^'^g 43 024 
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